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(57) Abstract: The invention concerns a composition containing a liquid lipophilic body and an organic polymeric compound com- 
prising: a) a polar part having at least two repeat units including at least a group capable of forming hydrogen interactions with the 
lipophilic body, said group including at least a heteroatom; and b) a lipophilic part comprising a carbonaceous chain with at least four 
carbon atoms or a silicon chain including at least two silicon atoms, the organic polymeric compound having a mean mole weight 
less than 1000, the lipophilic body and the organic compound forming a physiologically acceptable medium. Said composition con- 
stitutes in particular a non-greasy make-up base or a lipstick having non-transfer properties. The polymer is in particular a polyamide 
comprising a hydroxylated fatty acid ester chain. 

(57) Abrege : L' invention se rapporte a une composition con tenant un corps lipophile liquide et un compose* polymerique organique 
comprenant: a) une partie polaire ayant au moins deux motifs de repetition comportant au moins un groupement aptc a former 
des interactions hydrogene avec le corps lipophile, ce groupement comprenant au moins un heteroatome; et b) une partie lipophile 
comportant une chaine carbonee a au moins quatre atomes de carbone ou une chalne siliconee comportant au moins deux atomes de 
silicium, le compose polymenque organique ayant une masse moleculaire moyenne en poids inferieure a 1 000, le corps lipophile 
et le compose organique fonnant un milieu physiologiquement acceptable. Cette composition constitue notamment un fond de teint 
ou un rouge a levres, non gras, ayant des proprietes de sans transfer!. Le polymere est en particulier un polyamide comprenant une 
chaine ester d'acide gras hydroxy 16. 
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COMPOSITION STRUCTUREE SOUS FORME RIGIDE PAR UN COMPOSE 

POLYMERIQUE 

La prSsente invention se rapporte a une composition de soin et/ou de trartement et/ou de 
5 maquillage de la peau, y compris du cuir chevelu, et/ou des l&vres des etres humains, 
contenant une phase grasse liquide renfermant un corps lipophile liquide, notamment 
structure par un compost polymSrique particulier. Cette composition se prSsente 
notamment sous forme d'un produit de maquillage coulS notamment en stick ou en 
coupelle et plus spScialement de fond de teint ou de rouge a tevres, dont I'application 
10 conduit a un dSpdt non gras, leger et Sventuellement sans transfert. 

Les fonds de teint, actuellement commercialisms se prSsentent le plus souvent sort sous 
forme d'un liquide conditionnS dans un flacon, sort sous forme d'un produit compact* 
dans un boitier (voir notamment le document US-A-5186318). Ces fonds de teint 

15 nScessitent I'emploi d'un applicateur tel qu'une Sponge, qui se contamine rapidement et 
doit 6tre nettoySe trSs souvent, notamment aprSs chaque application. Aussi, les 
utilisateurs de fonds de teint recherchent de plus en plus des fonds de teint solides sous 
forme de baton, en vue de s'abstenir de I'applicateur du type Sponge. Un tel fond de teint 
est d'une utilisation aisSe, hygifenique, permettant son application jusqu'a Spuisement 

20 total du produit, contrairement a un fond de teint classique que Ton applique a I'Sponge. 
De plus, la surface du fond de teint reste lisse alors que la surface d'un produit compacts 
dans un boitier se dSforme sous la pression des prises successives. Enfin, un fond de 
teint solide permet I'obtention d'un maquillage plus homogSne qu'un fond de teint fluide. 

25 Les baumes et rouges a ISvres classiques ainsi que les produits anti-cernes et les 
deodorants se prSsentent, quant a eux le plus souvent sous forme de baton. Comme 
produit en baton, on trouve aussi des produits de soin ou de protection solaire des 
ISvres. 

30 Ces produits cosmStiques ou dermatologiques renferment une phase grasse liquide 
structure, a savoir gSlifiee et/ou rigidifiSe a I'aide de cires et/ou de charges. 
Malheureusement, les cires utilisSes actuellement conf&rent a la composition un toucher 
gras et huileux et/ou une sensation de gras et de lourdeur. De plus la fabrication de stick 
avec des cires presente souvent des problSmes de reproducibility du fait de la variability 

35 des points de fusion des differentes cires disponibles commercialement 
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Par "phas grasse liquide", au sens de I'invention, on ent nd une phase grasse liquide £ 
temperature ambiante (25°C) et pression atmospherique (760 mm de Hg) f compos6e 
d'un ou plusieurs corps lipophiles liquides £ temperature ambiante, appeies aussi huiles, 
g6n6ralement compatibles entre eux. Par "corps lipophile liquide", on entend un milieu 
5 liquide non aqueux, non miscible en toute proportion £ de Peau. 

Or, la structuration de la phase grasse liquide permet en particulier de limiter son 
exsudation des compositions solides notamment dans les regions chaudes et humides 
et, en plus, de limiter, apr6s depot sur la peau ou les levres, la migration de cette phase 

10 dans les rides et ridules de la peau, ce qui est particuli6rement recherche pour un rouge 
£ I6vres, un produit anti-cernes ou un fard £ paupieres. En effet, une migration 
importante de la phase grasse liquide, en particulier lorsqu'elle est chargee de matieres 
colorantes, conduit £ un effet inesthetique autour des I6vres et des yeux, accentuant 
particulierement les rides et les ridules. Cette migration est souvent citee par les femmes 

15 comme un d6faut majeur des rouges £ I6vres, produits anti-cernes et fards & yeux 
classiques en stick. Par "migration", on entend un d6bordement dtf la composition en 
dehors du trace initial. 

La structuration de la phase grasse liquide et la limitation de son exsudation augmentent 
20 avec le taux de cires. De plus, la migration du d6pdt sur la peau ou les levres diminue 
lorsque le taux de cires augmente. Ainsi, le taux de ces agents structuraux est un frein 
au contort et £ la I6g6rete des produits de maquillage en stick. 

De plus, la majority des compositions de maquillage ou de soin, lorsqu'elles sont 
25 appliqu6es sur la peau, les cils ou les levres, pr6sentent ('inconvenient de transferer, 
c'est-d-dire de se d6poser au moins en partie, en laissant des traces, sur certains 
supports avec lesquels elles peuvent fitre mises en contact, et notamment un verre, une 
tasse, une cigarette, un vdtement ou la peau. II s'ensuit une persistants mediocre du film 
applique, n6cessitant de renouveler r6gulierement Tapplication de la composition 
30 notamment de fond de teint ou de rouge £ levres. Or £ ce jour, les utilisateurs souhaitent 
embellir leur visage, y compris les levres, et leur corps en y passant le moins de temps 
possible. Par ailleurs, I'apparition de ces traces inacceptables notamment sur les cols de 
chemisier peut ecarter certaines femmes de ('utilisation de ce type de maquillage. 

35 Depuis plusi urs ann6es, les cosmeticiens se sont interesses aux compositions d rouge 
£ levres et plus recemment aux compositions d fond de teint "sans transf rt". Ainsi, la 
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soci6t6 Shiseido a envisage dans sa demande de brevet JP-A-6 1-65809 des 
compositions de rouge d tevres "sans transfers contenant une r6sine siloxysilicate (d 
r6seau tridimensionnel), une huile de silicone volatile £ chaine silicone cyclique et des 
charges pulv6rulentes. De m§me la soctete Noevier a d6crit dans le document JP-A-62- 
5 61911 des compositions de rouge £ I6vres, d'eye-liner, de fonds de teint "sans transfert" 
comportant une ou plusieurs silicones volatiles associ6es d une ou plusieurs cires 
hydrocarbon6es. 

Ces compositions, bien que pr6sentant des proprtet6s de "sans transfert" am6lior6es ont 
10 l'inconv6nient de laisser sur les tevres, apr6s Evaporation des huiles de silicone, un film 
qui devient inconfortable au cours du temps (sensation de dessEchement et de 
tiraillement), 6cartant un certain nombre de femmes de ce type de rouge & l§vres. 

La soci6t6 Revlon a aussi envisage dans le document US-A-5837223 d'associer un ester 
15 de Guerbet fluor6 d une r6sine siloxysilicate et des solvants volatils comme les silicones 
cycliques. La presence de r6sine de siloxysilicate conduit encore & des films 
inconfortables (sees). 

Dans la demande EP-A-775483 de la soci6t6 L'or6al, il est d6crit des compositions de 
20 rouges d tevres liquides contenant un milieu continu aqueux renfermant une dispersion 
de polymgre capable de former un film continu brillant et "sans transfert" sur les Ifcvres. 
Malheureusement, ces compositions conduisent d un film sur les Ifevres, sans cesse en 
mouvement, inconfortable et conferant une sensation de tiraillement. En outre, il est tr6s 
difficile d'introduire des pigments dans ces compositions sans les d6stabiliser. 

25 

Dans la demande EP-A-0749746 de la soci6t6 Uor6ai, il est d6crit des compositions de 
rouges a I6vres contenant une dispersion de particules de polymfcre stabilises en 
surface par un stabilisant polym6rique. Ces compositions ont l'inconv6nient de ne 
pouvoir contenir qu'une faible proportion d'huiles polaires, connues pour apporter de la 
30 brillance ainsi que du confort au film d6pos6 dans des compositions classiques. En 
particulier, la presence d'une proportion importante d'huiles polaires (au moins 5 %) 
entrainent une floculation des particules et done une instability dans le temps des 
compositions. 

35 II subsist done le besoin composition ne pr6sentant pas les inconv6nients ci-dessus, et 
ayant notamment des propri6t6s de non-migration, de "sans transf rt" am6lior6 s, de 
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bonne tenue dans le temps, et ne dess6chant pas et n tiraillant pas la peau ou ies 
l&vres sur lesqu lies elle est appliquee, aussi bien lors de Tapplication qu'au cours du 
temps. De plus, cette composition est stable dans le temps meme en pays chauds et 
humides, facile d fabriquer et Introduction de pigments se fait aisfement. En outre, cette 
5 composition confere au d6p6t une sensation de confort, de I6g6ret6 et de non-gras. 

invention a justement pour objet une composition de soin et/ou de maquillage et/ou de 
traitement de la peau et/ou des tevres du visage et/ou des phan6res permettant de 
rem6dier aux inconvenients mentionnes ci-dessus. 

10 

De fagon surprenante, le demandeur a trouv6 que I'utilisation de polym^res particuliers 
de bas poids moteculaire, assoctes notamment & un ou plusieurs corps liquides 
lipophiles, permettait I'obtention d'une composition en particulier en stick dont 
1'application sur Ies I6vres ou la peau conduisait & un d6p6t ayant des propri6t6s 
15 cosm6tiques remarquables. En particulier, le depdt de cette composition sur la peau ou 
Ies I6vres est souple, confortable, non gras, I6ger, non migrant et non dess6chant De 
plus, la composition est stable dans le temps, n'exsude pas d temperature ambiante et 
ne presente aucune difficult^ de fabrication. La texture de cette composition est, en 
outre, cr£meuse et onctueuse. 

20 

De plus, en presence de solvant volatil, la composition presente des proprietes de 
"non-transfert" remarquables. 

Par stable, on entend une composition qui n'exsude pas £ temperature ambiante 
25 pendant au moins 2 mois, voire jusqu'S 9 mois, c'est-4-dire une composition dont la 
phase grasse liquide ne sort pas de la composition (non-apparition de gouttelettes d'huile 
en surface). 

L'invention s'applique non seulement aux produits de maquillage des levres, comme Ies 
30 rouges d Ifevres en stick, Ies produits d I6vres vendus en pot ou en flaconnette et Ies 
crayons £ Idvres mais aussi aux produits de soin et/ou de traitement de la peau, y 
compris du cuir chevelu, et des l&vres comme Ies produits notamment en stick de 
protection solaire de la peau du visage ou des I6vres, Ies produits de soin du visage ou 
du corps humain, aux produits d maquillage de la peau, aussi bien du visage que du 
35 corps humain, comm I s fonds de teints eventuellement couies en stick ou n coupelle, 
Ies produits anti-cerne, Ies fards d paupi6res et Ies produits de tatouage 6ph6m6re, aux 
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produits d'hygiene corporelle comme les deodorants notamment en stick, I s 
shampooings et apres-shampooings et aux produits de maquillage des yeux comme les 
eye-liners, les crayons et les mascaras plus sp6cialement sous forme de pain, ainsi 
qu'aux produits de soin et de maquillage des phaneres tels que les fibres k6ratiniques 
5 comme les cheveux et les sourcils. 

De fa9on plus precise, I'invention a pour objet une composition contenant un corps 
lipophile liquide et un compose polymerique organique comprenant a) une partie polaire 
ayant au moins deux motifs de repetition carbones comportant au moins un groupement 

10 apte d former des interactions hydrog6ne avec le corps lipophile, ce groupement 
comprenant au moins un heteroatome, et b) au moins une partie lipophile comportant 
une chafne carbon6e £ au moins quatre atomes de carbone ou une chafne silicon6e 
comportant au moins deux atomes de silicium, le compost polymerique organique ayant 
une masse mol6culaire moyenne en poids inferieure d 1 000, le corps lipophile et le 

15 compose organique formant un milieu physiologiquement acceptable. 

En particulier, la composition de I'invention est structure par le compose polym6rique 
organique d h6t6roatome. Autrement dit, ce compose polymerique, appel6 aussi 
polymdre, est un geiifiant de la phase grasse liquide de la composition, et en particulier 
20 du corps lipophile liquide. Ce compose polymerique est done un compose organique 
lipophile. 

Avantageusement, la composition de I'invention ne contient pas de r6sine de silicone d 
motifs siloxysilicate ou de silice trimethyiee, afin de preserver les propri6t6s de confort de 
25 la composition. 

Le corps liquide lipophile constitue tout ou partie de la phase grasse liquide de la 
composition. 

30 La composition de I'invention peut se presenter sous forme de pate, de solide, de creme 
plus ou moins visqueuse. Elle peut §tre une emulsion huile-dans-eau ou eau-dans-huile, 
un gel anhydre rigide ou souple. De preference, la phase grasse liquide forme la phase 
continue ou exteme de la composition. En particulier, elle se pr6sente sous forme 
anhydre notamment coul6e en stick ou en coupelle et plus sp6cialement sous forme d'un 

35 gel rigid anhydre notamment de stick anhydre. Elle peut aussi se present r sous la 
form d'une emulsion solid , 
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De fapon avantageuse, la phase grasse liquide contient au moins un solvant volatil. Ce 
solvant volatil repr6sente notamment le corps lipophile liquide. 

5 La gelification de la phase grasse liquide et notamment du corps lipophile liquide est 
modulable selon la nature du polymdre £ heteroatome utilise, et peut 6tre telle que Ton 
obtienne une structure rigide sous forme d'un baton ou d'un stick. Ces batons lorsqu'ils 
sont colons permettent, apres application, d'obtenir un d6p6t homog6ne en couleur, ni 
gras, ni sec, ne migrant pas, ne transferant pas en particulier sur un support applique au 
10 contact du film, apr6s Evaporation du solvant volatil (si present) et de bonne tenue 
notamment de la couleur dans le temps. La composition a, en outre, un aspect cr6meux 
et donne un maquillage poudreux. 

Avantageusement, la composition de I'invention est une composition pour la peau ou les 
15 levres et mieux une composition de fond de teint, de produit anti-cerne ou de rouge £ 
tevres notamment sous forme de stick. 

Le compost polymerique structurant de la composition de I'invention est un solide non 
deformable £ temperature ambiante (25°C) et pression atmospherique (760 mm de Hg). 

20 

Par "compos* polymerique" ou "polymere", on entend au sens de invention un compose 
ayant au moins 2 motifs de repetition, £ savoir 2 ou plus de motifs. De preference, ces 
motifs sont au nombre de 2. 

25 Par "motifs de repetition carbones" £ heteroatome, on entend au sens de Invention un 
motif comportant de 2 £ 80 atomes de carbone, et de preference de 2 £ 60 atomes de 
carbone, portant des atomes d'hydrogene, qui peut etre lineaire, ramifi6 ou cyclique, 
sature ou insature. Ces motifs comprennent chacun, en outre, au moins un groupement 
apte £ former des interactions ou liaisons hydrogene, £ savoir un ou plusieurs 

30 groupements aptes £ former ces interactions, et mieux au moins deux groupements, 
aptes £ former ces interactions. Chaque groupement comprend au moins un (£ savoir 
un £ plusieurs) heteroatome. Ces heteroatomes sont choisis parmi les atomes 
d'oxyg6ne, d'azote, de soufre, de phosphore et leurs associations. En particulier ces 
heteroatomes sont choisis parmi I'azote, le soufre et leurs associations, et mieux I'azote, 

35 associes eventu dement £ un ou plusieurs atomes d'oxygene. 
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Comme groupement apte & former des interactions hydrogene de la partie polaire du 
compost polymerique organique, utilisable dans I'invention, on peut tit r le groupe 
amide, carbamate, thiocarbamate, ur6e, thiouree, hydroxyle, leurs associations. 
Avantageusement, un ou plusieurs des heteroatomes des groupements aptes £ former 
5 des interactions hydrogene sont non pendants et font partie integrante du squelette 
polymerique du compose polymerique. De preference, ces heteroatomes non pendants 
sont des atomes d'azote. 

En particulier, les motifs de repetition carbon6s £ heteroatome sont des motifs amide 
10 formant un squelette du type polyamide, des motifs thiocarbamate, carbamate, thiouree 
et/ou uree formant un squelette polyur&thane, polyur6e, poly thiour6e, poly thiourethane 
et/ou polyuree-urethane. De preference, ces motifs sont des motifs amide. En particulier, 
ces motifs amide sont au nombre de 2. 

15 Entre les motifs de repetition carbonSs ou en bout du squelette polymerique ou les deux 
£ la fois, le polym6re peut comprendre des motifs silicones ou des motifs oxyalkyl6n£s. 

Le compose polymerique comprend au moins une partie lipophile, £ savoir une ou 
plusieurs parties lipophiles. Avantageusement, la ou les parties lipophiies peuvent Stre 
20 pendantes ou en bout du squelette polymerique. Dans le cas d'une partie lipophile 
pendante, celle-ci est Ii6e directement £ Tun au moins des heteroatomes du squelette 
polymerique. 

De plus, la ou les chaTnes carbonees ou siliconees de ces parties lipophiles peuvent 
25 comporter des parties fonctionnalisees. Par chaine £ "parties fonctionnalisees" au sens 
de I'invention, on entend une chaine carbonee ou siliconee comportant au moins un (un 
ou plusieurs) groupement fonctionnel ou reactif notamment choisi parmi les groupes 
amide, hydroxyle, ether, ester, oxyalkyiene ou polyoxyalkyiene, halogene, dont les 
groupes fluores ou perfluores ou perfluoroalkoxyies, ester. De plus, une partie des 
30 chaTnes carbonees peut etre substrtu6e par un groupe siloxane ou polysiloxane. 

En outre, le compose polymerique de la composition de I'invention comprend 
avantageusement de 40 & 98 % de chalnes carbonees ou siliconees par rapport au 
nombre total des motifs £ heteroatome et des chalnes respectivement carbonees ou 
35 siliconees et mieux d 50 & 95 %. La nature t la proportion des motifs £ h6t6roatom 
est fonction d la nature d la phase grass liquide et est n particulier similaire & la 
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natur de la phase grasse. Ainsi, plus les motifs de r6p6tition carbon6s a h6t6roatome 
sont polaires et en proportion 6lev6e dans le polymere, ce qui correspond £ la presence 
de plusieurs heteroatomes, plus le polymere a de I'affinite avec les huiles polaires. En 
revanche, plus les motifs carbones i h6t6roatome sont peu polaires voire apolaires ou 
5 en proportion faible, plus le polymere a de I'affinite avec les huiles apolaires. 

Avantageusement, le compose organique polymerique selon invention comprend au 
moins deux parties lipophiles, situ6es de preference de part et d'autres de la partie 
polaire et notamment du squelette polyamide. II peur toutefois comprendre une partie 
10 lipophile en bout de squelette polym6rique et une partie lipophile pendante. II peut aussi 
comprendre une partie lipophile £ chaque extr6mite de la partie polaire et une ou 
plusieurs parties lipophiles pendantes. 

La ou les parties lipophiles du compose polymerique organique selon I'invention 
15 comportent, chacune, avantageusement une chaine carbonee, notamment alkyle ou 
alcoxy, Iin6aire ou ramifi6e, satur6e ou insaturee, ayant de 8 & 60 atomes de carbone et 
mieux de 12 £ 40 atomes de carbone. 

[.'invention a aussi pour objet une composition structure contenant au moins un corps 
20 lipophile liquide structure par au moins un polyamide de masse mol6culaire moyenne en 
poids inferieure £ 1 000, comportant a) un squelette polym6rique ayant au moins deux 
motifs de repetition amide, et b) au moins une chaine carbonee pendante et/ou au moins 
une chaine carbon6e terminale 6ventuellement fonctionnalis6es, ayant au moins quatre 
atomes de carbone, ces chafnes 6tant Ii6es £ ces motifs amide, ce corps lipophile et ce 
25 polyamide formant un milieu physiologiquement acceptable. Avantageusement, ce 
polyamide comporte deux chaines carbon£es situ6es de part et d'autres des motifs 
amide. Ces chaines carbonees sont telies que d6crites pr6cedemment. 

Composes polym6riques organiques lipophiles 

30 Les composes polym6riques de la composition de invention ont avantageusement une 
temperature de ramollissement superieur & 65°C et pouvant aller jusqu'a 190°C. De 
preference, il presente une temperature de ramollissement allant de 70 £ 130°C. Ces 
polymeres sont en particulier des polymeres non cireux et/ou non cristallins. 

35 Avantageusement, les composes selon ('invention comprennent une mass moieculaire 
moyenne n poids sup6rieure * 200, et mieux sup6rieure £ 250, voire sup6rieure £ 290. 
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Comme compose polym6rique organique lipophile de masse moteculaire moyenne en 
poids (PM) < 1 000 utilisable dans invention, on peut citer les polym^res comportant une 
partie polaire comprenant : 

5 

a) au moins deux heteroatomes dans le squelette polym6rique, de preference deux 
azotes qui sont de preference sous forme de liaisons : 

O 

II 

10 . amide, sort - C - N (R) - avec R = H ou alkyle en Ci & C50 et mieux de C t i C 40 ; 

O O 
II M 
. ur£thane, sort -O-C- NH- ou thiocarbamate, sort - S-C-NH- 

15 

O OO 

II II II 

. urSe, sort - NH- C- NH- ou biuret - NH - C - N(R) - C - NH - ou thiour6e, avec R 
un radical alkyle lin£aire ou ramifi6 ayant de 1 & 50 atomes de carbone et mieux de 2 
20 d 40 atomes de carbone, et 

b) au moins une chaine lipophile terminale et/ou une chaine lipophile laferale liSe(s) d 
Tun de ces motifs a) et qui peut §tre : 

. une chafne carbon6e, notamment hydrocarbon^, ayant de 8 & 60 atomes de 
25 carbone, 6ventuellement fonctionnalis6e, et mieux de 12 £ 40 atomes de carbone, 
cette chafne etant en particulier une chaine alkyle ou alcoxy, 
. une chaine silicons du type polyorganosiloxane, comportant 6ventuellement des 
radicaux alkyle ou alkoxy en d & C30 et mieux en C 6 d C 24 ou des radicaux ph6nyte, 
. la chaine hydrocarbon^ ou la chaine siliconee pouvant 6tre fluor6e ou perfluor6e ( & 
30 savoir tout ou partie des atomes d'hydrogfcne pouvant 6tre substitu6 par un atome de 
fluor 

. ou un melange de ces chaines lipophiles. 

La chatne carbonde et les radicaux alkyle ou alkoxy peuvent £tre lingaires, ramifies, 
satur6s ou n n et Stre cycliques ou non. 

35 

I) Les composes organiques d groupement amide 
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Ces composes organiques polymeriques £ groupes amide comportent au moins deux 
groupes amide dans le squelette. 

1) S'ils ne comportent que deux groupes amide dans le squelette polym6rique (ce qui 
5 correspond au compost des exemples), ils r6sultent de la reaction d'amidification entre : 

rRri 

. (i) une diamine de toute nature de formule H 2 N- Ri- NH 2 ou HN - NH 

I I 

10 (si diamine cyclique) avec Ri un radical alkyle Iin6aire ou ramifi6 ou cyclique ayant de 1 £ 
50 atomes de carbone et mieux de 2 £ 40 atomes de carbone, comme par exemple 
I'Sthylene diamine, la propylene diamine, le 1,6-diamino hexane, le cyclohexane diamine, 
risophorone diamine, la 2 m6thyl-1,5 pentane diamine, le 1,12-diamino dod6cane, la 
phSnylene diamine (y compris les isomeres 1,2 ou 1,3 ou 1,4), comme par exemple 

15 I'adamantane diamine, 

. (ii) au moins un (un ou plusieurs) monoacide carboxylique de formule Rr-COOH avec 
Tun au moins des monoacides poss6dant un groupe R 2 alkyle, lindaire ou ramifi* ou 
cyclique, satur6 ou non d'au moins 8 atomes de carbone notamment de 8 a 60 atomes 
20 de carbone (par exemple de C 12 d C 4 o), comme par exemple I'acide d6canofque, 
dod6canoTque (laurique), hexad6canoTque (palmitique). Uun au moins de ces 
monoacides possfcde, de preference, en outre, au moins un groupe hydroxyle comme 
par exemple I'acide 12- hydroxystearique. 

25 . Si la reaction ne comporte qu'un seul monoacide du type R 2 - COOH, le diamide 
resultant est obtenu comme suit : 

H 2 N-R 1 -NH 2 + 2 Rj-COOH Ra-C-NH-R^NH-C-Rs 

II II 

30 0 0 

. Si la reaction comporte deux monoacides differents du type respectivement : 



35 



R 2 — COOH et R* — COOH, (avec R 3 different de R 2 , repr6sentant un groupe alkyle n 
C 8 £ Ceo tel que d£fini pour RO, le produit resultant est un melange de : 
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r 2 _C — NH — R, — NH — C — R 2 

II II 
O O 



■ R 2 — C — NH — Ri — NH — C — R3 

II II 
10 o o 

. R 3 — C — NH — R1 — NH — C — R3 

II II 
O O 

15 

Dans une variante d'obtention du compost polym6rique, ce dernier peut r£sulter de la 
trans amidification entre : 

. une diamine telle que pr6cis£e ci-dessus (point i) et, 

. un monoacide du type huile ou ester gras comportant au moins un groupe ester d'acide 
20 carboxylique ayant un groupe alkyle R 2 en C 8 i Ceo par exemple en C12 d C 4 o, Hn6aire, 
ramifi£, cyclique, satur£ ou non. A titre d'exemple on peut citer les esters de monoacides 
aliphatiques mono hydroxytes insatur£s tels que les esters de I'acide ricinoleique (ou 
acide 12-hydroxy (cis) 9-octad6c6noique) comme le ricinoteate de butyle, le ricinol6ate 
d'octyl dod6cyle, le ricinoteate de c6tyle, le tri ricino!6ate de glyc6ryle (huile de ricin) ; les 
25 esters de monoacides aliphatiques mono hydroxytes Iin6aires satur£s tels que : les 
esters de I'acide lactique comme le lactate d'isosttaryle, le lactate issu d'alcool en C 12 - 
Cia, le lactate d'octyl dodScyle, le lactate d'oteyle, le lactate de myristyle, le palmitate 
d'6thyl 2 hexyle ; les esters de I'acide 12-hydroxy octactecanoique (ou 12-hydroxy 
st&arique) comme le 12-hydroxy stearate d'6thyl 2-hexyle, le 12-hydroxy stearate d'octyl 
30 doc6cyle, le 12-hydroxy stdarate d'isostearyle, le 12-hydroxy stearate d'isod6cyle, le tri 
12-hydroxy st£arate de glyc6ryle (ou huile de ricin hydrog6n6e), I'hexa 12-hydroxy 
stdarate de dipenta6rythrityle ; et leurs melanges. 

De preference on utilise les esters monohydroxytes hydrog6n6s et notamm nt les 
35 triglycerides de fagon generate, de preference hydrog6n6s comme I'huile de ricin 
hydrog6n6e ou I'acide hydroxy 14-eicos6noTque (acide lesquiroliqu ) hydrog6n6e. 
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Dans le cas de la reaction entre un triglyceride et une diamine du type + H 2 N-Ri-NH 2 on 
peut obtenir les composes suivants : 

5 CH 2 — O — CO — R 2 

I 

CH — O — CO — R 2 +H 2 N — Ri — NH 2 -> 

I 

CH 2 — O — CO — R 2 

10 

Melange de CH 2 — O — CO— R 2 
I 

CH — O — CO — R 2 n'ayant pas r6agi 

i 

15 CHz— O— CO— R 2 

+ R 2 — C — NH — R, — NH — C — R 2 

II M 

o o 

20 

+ CH 2 — OH CH 2 — O — COR 2 

I I 

CH — O — CO — R 2 + CHOH 

I I 
25 CH 2 — OH CH 2 — OH 

+ produits d'hydrolyse partielle completant ceux indique precedemment 

O 

30 II 

+ H 2 N— R,— NH— C— R 2 

2) Si les composes polymeriques a groupes amide component plusieurs groupes amide 
dans le squelett polymerique, ils peuvent resulter de I'amidification entre : 
35 . une diamine de formule H 2 N — R, — NH 2 telle que definie preced mment, 
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15 



20 



25 



. un diacide HOOC — R4 — COOH (ou un melange de diacides) avec R4 r pr^sentant 
(CH 2 ) n ou n vaut de 8 a 60 (notamment 12 d 40) ou un groupement aryle ou ncor 
atkyle aryle ayant de 6 & 40 atomes de carbone. A titre d'exemple on peut citer les acides 
Iin6aires tels que I'acide adipique ou s6bacique ou les acides aromatiques tels que 
I'acide phtalique, I'acide t6r6phtalique, les dim6res d'acides gras, 
. au moins un monacide R 2 — COOH tel que d§fini prfecedemment (point 1(ii). 

Le produit final a alors pour structure : 

r 2 _CO — NH — R, — NH — [CO-R4 — CO — NH — Ri — NHLr-CO — R 2 avecx 
valant de 0 & 4 ; lorsque x = 0, cela signifie qu'il n'y a pas de faction avec un diacide du 
type HOOC — R4 — COOH. 

3) Les composes organiques £ groupement amide comprenant des parties silicones 

On peut obtenir les d6riv6s silicones sort en faisant r6agir : 

. une diamine comportant des groupes silicones, par exemple du type (A) : 



CH 3 CH 3 

avec a allant de 1 a 18 et y allant de 1 d 10. Dans ce cas les groupes Si-O se retrouvent 
alors dans le squelette polymdrique ; 

comme exemple de compose r6pondant d la formule A on peut citer le produit T6gomer 
A-Si 2122 vendu par la soci6t6 Goldschmidt ; 

. ou un polydim6thylsiloxane (PDMS) ne poss6dant qu'une seule extr6mit6 fonctionnelle 
dans le melange r6actionnel, cette extr6mit6 pouvant 6tre un groupe acide carboxylique, 
amine ou 6poxy. Comme exemple de PDMS d groupement amine utilisable dans 
I'invention, on peut citer les produits KF-864 et KF-865 de Shin Etsu. Comme exemple de 
PDMS £ groupement 6poxy utilisable dans I'invention, on peut citer les produits KF-100T 
et KF-101 de Shin Etsu et comme exemple de PDMS d groupement acide carboxylique 
utilisable dans I'invention, on peut citer les produits X-22-3701 de Shin Etsu, 




avec un ou plusi urs acides carboxyliques d6finis ci-dessus. 
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//; Les composes a groupement urethane, thiour&hane, thiourte ou ur6e 

Les composes polymeriqu s £ groupes urethane, thiouretane, thiour6e ou ur6e, resultent 

de la reaction : 

. d'un diisocyanate (au lieu de la diamine) de formule OCN - R'i - NCO (avec pour R\ la 
5 mgme definition que pour 

. avec un compose plus gen6ralement donneur d'hydrogene de preference du type 
alcool, amine ou thiol. 

1) Composes & groupements urethane : 
10 a) Avec seulement deux groupes urethane dans la chaine, le compost polymgrique est 
obtenu comme suit : 

2R' 2 - OH + OCN - RN - NCO -*R' 2 - O - C - NH - R'i - NH - C - O - R' 2 

II II 

15 0 O 

lei RVOH est un alcool gras en C 8 e C« Hngaire ou ramifie notamment en C i2 £ C40, 
pouvant comporter des insaturations ou des cycles ou melange d'alcools gras dont 
au moins Tun d'eux possede de 8 £ 30 atomes de carbone comme par exemple le 
20 decanol, docgcanol. 

Le diisocyanate peut 6tre aliphatique (exemple : hexam6thyl6ne di isocyanate) ou 
cylcloaliphatique (exemple : isophorone diisocyanate) ou aromatique (exemple : 
toluene diisocyanate, diphenyl methane diisocyanate. Le diisocyanate peut comporter 
25 de 3 £ 60 atomes de carbone. 

b) Avec plus de deux groupes urethane dans la chaine : 

Le compost polymerique r£suKe de la reaction par exemple entre : 

. un diisocyanate de formule OCN - RS - NCO avec R\ Iin6aire ou ramifie de 1 £ 50 

30 atomes de carbone et mieux de 2 £ 40 atomes de carbone, 

. un diol ou melange de diols de formule HO - R' 3 - OH, avec R3 ayant de 2 £ 40 
atomes de carbone et mieux de 2 £ 20 atomes de carbone, lingaire, ramifie ou 
cyclique, satur6 ou insature. Comme exemple de diol, on peut citer le 1,4 butane diol, 
rethyiene glycol, le propyten glycol, le cyclohexane dimethanol, (le diol pouvant etre 

35 lipophile unon), 
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. au moins un monoalcool, de preference lipophile du type R 2 — OH avec R' 2 = 
alkyiene en C 8 d C30. 



Le compost a alors la structure suivante : 

R' 2 -O-C-NH-RVNH [C - O - R3 • 0 - C - NH - R'i - NH] 2 - C - O - R' 2 

II II II II 

000 o 



avec z allant de 0 £ 4. Pour z= 0 il n'y a pas de diol du type HO - R' 3 - OH. 

A la place du monoalcool ou du diol indiqu6 en a) et b), on peut utiliser une huile portant 
un ou plusieurs groupes OH. A litre d'exemple on peut citer comme huile & un seul OH 
les esters de Tacide citrique, lactique ou de I'acide hydroxy 14-eicos6noTque (acide 
lesquirolique) et comme huile £ trois OH. I'huile de ricin ou acide ricinoleique. 



2) Compost d groupement ur6e 

L'obtention d'un compose polym6rique £ partir de rur6e est identique £ celle des 
urethanes, mais cette fois on fait reagir le diisocyanate avec une mono amine ou une 
20 diamine pour donner : 



a) 2R 5 -NH 2 + OCN-R , i-NCO->R 5 -NH-C-NH-R' 1 -NH — C-NH-R5 

II II 
O O 

25 R5NH2 est une amine en C 6 £ C 40 . Hn6aire t ramifiee ou cyclique, sature ou non, et mieux 
en en C12 £ C*o 

b) R 5 NH 2 * H 2 N - R 3 - NH n + OCN - RS - NCO 



30 R5 - NH - C - NH - R'i - NH - [C - NH - Ri - NH - C - NH - R'i - NH]t - C- NH - R 5 

II II II II 

o 0 0 o 

Avec t allant de 0 £ 4 ; lorsque t = 0, la reaction st effectuee en ('absence de diamin . 



35 
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c) Pour un compost polymerique d groupe ur6e ou urethane, on peut aussi avoir dans ce 
cas des motifs siloxanes. Dans ce cas, on fait r6agir le diisocyanate avec un : 
. polysiloxane ayant une seule extr£mit6 alcool (ou silanol) ou une seule extr6mrte amine. 
Comme exemple de polysiloxane avec un seul groupe NH 2 , on peut citer les produrts KF- 
5 864, KF-865, KF-868, KF-8003 de Shin-Etsu. Comme exemple de polysiloxane avec une 
seule extr6mite alcool, on peut citer les produits X-22-4015 de Shin-Etsu. 

. ou polysiloxane difonctionnel, par exemple du type (B) : 



15 avec a = 1 & 18 et n = de 1 £ 10. 

Lorsque les motifs de repetition sont des motifs urge, les parties lipophiles en bout du 
squelette polymerique ne sont pas liees par un groupe urethane. 

20 Comme exemple de produit (B) on peut citer le produit Tegomer A-Si 2122 et comme 
exemple de produit (C) le produit Tegomer H-Si 231 1, vendus par Goldschmidt. 

De preference, le compose polymerique est un polyamide resultant de I'amidification d'un 
triglyceride par une diamine 6ventuellement en presence d'un monoacide carboxylique 

25 en C12 £ C40. Ce compose est en particulier celui d6crit dans le document EP-A-0 984 
025. Le triglyceride est en particulier un triglyceride d'acide gras hydroxyie ayant de 12 £ 
30 atomes de carbone comme Tacide ricinoieTque (ou huile de ricin) et Tacide 
monocarboxylique est notamment Tacide 12-hydroxystearique. La diamine est en 
particulier I'6thyl6ne diamine. Un tel produit est notamment commercialise sous I nom 

30 d Crayvallac SF ou Crayvallac MTpar la societe Cray Vail y Limited. 



10 




ou du type (C) 



CH 3 CH 3 

r I 1 I 

HO-(CH 2 ) a -f Si-ojjrSi (CH 2 )— OH 

CH 3 CH 3 



WO 02/056845 



PCT/FR02/00185 



17 

C mpos6 amphiphile 

Avantageusement, le compose polymerique est associe £ au moins un compose 
amphiphile liquide et non volatil £ temperature ambiante, de valeur de balance 
hydrophile/lipophile (HLB) inferieure £ 12 et notamment allant de 1 i 8 et de preference 
5 de 1 d 5. Selon I'invention, on peut utiliser un ou plusieurs composes amphiphiles. Ces 
composes amphiphiles ont pour but de renforcer les propri6tes structurantes du 
polyrrtere & heteroatome, de faciliter la mise en oeuvre du polynrtere et d'anrteliorer la 
capacity £ deposer du stick. 

10 La durete peut 6tre mesur6e par la ntethode dite du ftl £ couper le beurre, qui constste a 
couper un b£ton de rouge £ I6vres de 8,1 mm et £ mesurer la durete £ 20°C, au moyen 
d'un dynamom£tre DFGHS 2 de la societe Indelco-Chatillon se d6pla?ant £ une vitesse 
de 100mm/minute. Elle est exprim£e comme la force de cisaillement (exprinrtee en 
gramme) necessaire pour couper un stick dans ces conditions. Selon cette methode la 

15 durete d'une composition en stick selon I'invention va de 30 £ 300 g, notamment de 30 £ 
250 g et par exemple de 50 £ 200 g. 

La durete de la composition selon I'invention est telle que la composition est autoportee 
et peut se d£liter ais6ment pour former un d6pdt satisfaisant sur la peau et/ou les tevres 
20 et/ou les phan6res. En outre, avec cette durete, la composition de I'invention r6siste bien 
aux chocs. 

Selon I'invention, la composition sous forme de stick a le comportement d'un solide 
eiastique deformable et souple, conferant £ ('application une douceur eiastique 
25 remarquable. Les compositions en stick de Tart anterieur n'ont pas cette propri6t6 
d'6lasticite et de souplesse. 

Le ou les composes amphiphiles utilisables dans la composition de I'invention 
comprennent une partie lipophile Ii6e £ une partie polaire, la partie lipophile comportant 

30 une chaine carbon6e ayant au moins 8 atomes de carbone notamment, de 18 £ 40 
atomes de carbone et mieux de 18 £ 32 atomes de carbone. De preference, la partie 
polaire de ce ou ces composes amphiphiles est le reste d'un compost choisi parmi les 
alcools et les polyols ayant de 1 4 12 groupements hydroxyle, les polyoxya!kyl6nes 
comportant au moins 2 motifs oxyalkyten's et ayant de 0 £ 20 motifs oxypropyl6n6s 

35 t/ou de 0 d 20 motifs oxy6thyl6n6s. En particulier, le compose amphiphile est un ester 
choisi parmi les hydroxy stearates, les oieates, les iso-stearat s du glycerol, du sorbitan 
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ou du m&hylglucose ou encore les alcools gras ramifies en C12 a comme 
I'octyldod6canol et leurs m6langes. Parmi ces esters, on pr6fere les monoesters et les 
melanges de mono- et de di-esters. 

5 Le taux de compost amphiphile et celui du compost polym^rique £ h6teroatome sont 
choisis selon la duretS de gel d6sir6e et en fonction de Implication particultere 
envisage. Les quantites respectives de polymfere et de compost amphiphile doivent 
etre telles qu'elles permettent I'obtention d'un stick datable. En pratique, la quantit6 de 
compost polymdrique repr6sente de 0,5 4 80 % du poids total de la composition et 

10 mieux de 5 & 40 %. La quantity de compos6 amphiphile repr6sente en pratique de 0,1 % 
& 35 % du poids total de la composition et mieux de 1 % & 15 %, s'il est present 

Phase grasse liquide 

15 Avantageusement, la phase grasse liquide de la composition contient plus de 30 % de 
corps lipophile(s) liquides ou huile(s), de type hydrocarbon6(s), silicon6(s) et/ou fluor6(s), 
et mieux de 40 £ 100 %. 

Pour un compo$6 polym6rique comportant un squelette en partie silicon6e, cette phase 
20 grasse contient de preference plus de 30% du poids total de la phase grasse liquide et 
mieux de 40 & 80 %, d'huile ou melange tfhuiles liquides silicones, par rapport au poids 
total de la phase grasse liquide. 

Les corps lipophiles liquides ou huiles hydrocarbon^ au sens de invention sont des 
25 huiles polaires capables de former des interactions hydrogfcne avec le compos6 
polym6rique. Elles comportent principalement des atomes de carbone et d'hydrog6ne et 
6ventuellement des groupes hydroxyle, ether, ester, acide carboxylique. 

En particulier, les huiles ou corps lipophiles liquides hydrocarbon£s de I'invention sont : 
30 - les huiles v£g£tales hydrocarbon6es £ forte teneur en triglycerides constitu6s d'esters 
d'acides gras et de glycerol dont les acides gras peuvent avoir des longueurs de chaines 
varices de C4 d C24, ces derni6res pouvant 6tre Iin6aires ou ramififees, satur6es ou 
insatur6es ; ces huiles sont notamment les huiles de germe de bte, de maTs, de 
tournesol, de karit£, d ricin, d'amandes douces, de macadamia, d'abricot, de soja, de 
35 coton, de luz rne, de pavot, de potimarron, de s6sam , de courge, de colza, d'avocat, de 
noisette, de p6pins de raisin ou de cassis, d'onagre, de millet, d'orge, de quinoa, d'olive, 
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de seigle, de carthame, de bancoulier, de passiflore, de rosier muscat ; ou encore les 
triglycerides des acides capryiique/caprique comme ceux vendus par la societe 
Stearineries Dubois ou ceux vendus sous les denominations Miglyol 810, 812 et 818 par 
la societe Dynamit Nobel ; 
5 - les huiles de synthase ou esters de synthase de formule R5COOR6 dans laquelle R5 
repr6sente le reste d'un acide gras Iin6aire ou ramifie comportant de 1 & 40 atomes de 
carbone et R6 repr6sente une chaine hydrocarbonee notamment ramifi£e contenant de 1 
d 40 atomes de carbone a condition que R5 + R6 soit £ 10, comme par exemple I'huile 
de Purcellin (octanoate de cetostearyle), I'isononanoate d'isononyle, le benzoate d'alcool 
10 en C12 & C15, le myristate d'isopropyle, le palmitate d'6thyl 2-hexyle, I'isost6arate 
d'isostearate, des octanoates, decanoates ou ricinol£ates (falcools ou de polyalcools ; 
les esters hydroxytes comme le lactate d'isostearyle, le malate de di-isostearyle ; et les 
esters du penta6rythritol ; 

- les others de synthese ayant de 10 £ 40 atomes de carbone ; 
15 - les alcools gras en C8 £ C26 comme I'alcool ol6ique ; 
• leurs melanges. 

Les corps lipophiles liquides ou huiles silicones au sens de ('invention sont des huiles 
polaires capables de former des interactions hydrog£ne avec le compose polymgrique. 

20 

Parmi ces lipophiles liquides ou huiles silicones au sens de I'invention, on peut citer les 
huiles siliconees telles que les polydimethylsiloxanes (PDMS) liquides & temperature 
ambiante, lineaires, eventuellement phenyls tels que les phenyltrimethicones, les phenyl 
trimethylsiloxy diph6nylsiloxanes, les diphenyl dim6thicones, les diph6nyl methyldiph6nyl 

25 trisiloxanes, les 2-phenyl6thyl trimethylsiloxysilicates liquides, eventuellement substrtu6s 
par des groupements aliphatiques et/ou aromatiques comme les groupes alkyle, alcoxy 
ou ph6nyle, pendant et/ou en bout de chaine siliconee, groupements ayant de 2 d 24 
atomes de carbone et eventuellement fluores, ou par des groupements fonctionnels tels 
que des groupements hydroxyle, thiol et/ou amine ; les polysiloxanes modifies par des 

30 acides gras, des alcools gras ou des polyoxyalkyienes comme les dimethicones 
copolyols ou les alkylmethicones copolyols ; les silicones fluorees liquides ; ou encore 
les triglycerides des acides capryiique/caprique comme ceux vendus par la societe 
Stearineries Dubois ou ceux vendus sous les denominations Miglyol 810, 812 et 818 par 
la societe Dynamit Nobel ; et leurs melanges. 
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Parmi ces lipophiles liquides ou huiles silicones au sens de I'invention, on peut citer aussi 
les huiles de silicones Iin6aires ou cycliques ayant une viscosite £ temperature ambiante 
inf6rieure £ 8 mm2/s et ayant notamment de 2 £ 7 atomes de silicium, ces silicones 
comportant eventuellement des groupes alkyle ou~alkoxy ayant de 1 £ 10 atomes de 
5 carbone. Comme huile de silicone volatile utilisable dans I'invention, on peut citer 
notamment I'octamethyl cyclotetrasiloxane, le decam6thyl cyclopentasiloxane, le 
dod6cam6thyl cyclohexasiloxane, I'heptamethylhexyl trisiloxane, I'heptamethyloctyl 
trisiloxane, I'hexamethyl disiloxane, I'octamethyl trisiloxane, le d£cam£thyl tetrasiloxane, 
le dod6camethyl pentasiloxane et leurs melanges. 

10 

Les corps lipophiles liquides ou huiles fluor6s au sens de ('invention sont des huiles 
polaires capables de former des interactions hydrog6ne avec le compose polym6rique. 
lis comprennent au moins un compose fluor6 choisi parmi les composes fluorosilicon6s, 
15 les polyethers fluores et/ou les alcanes fluor6s. 



De preference, un tel corps lipophile liquide ou huile fluor6 comprend au moins un 
compose fluorosilicone de formule (1) : 



20 



25 



R- Si-0 Si 

1 I I 



<j* 3 
-Si- 



R 

I 

Rf 



OH — Si — R, 

J. 



n 



(I) 



dans laquelle : 

- R repr6sente un groupement divalent alkyle lineaire ou ramifie, ayant 1 £ 6 atomes de 
carbone, de preference un groupement divalent methyle, ethyle, propyle ou butyle, 

- Rf represente un radical fluoroalkyle, notamment un radical perfluoroalkyle, 
ayant 1 £ 9 atomes de carbone, de preference 1 £ 4 atomes de carbone, 

- R1 represented, ind6pendamment Tun de I'autre, un radical alkyle en C1-C20, un 
radical hydroxyle, un radical ph6nyle, 

• m est choisi de 0 £ 150, de preference de 20 £ 100, et 

- n est choisi d 1 £ 300, d preference de 1 £ 100. 



30 
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On peut notamment citer comme composes fluorosilicones de formule (I) ceux qui sont 
commercialisms par la societe Shin Etsu sous les denominations 'X22-819', , X22-820' I 
X22-82V et X22-822 1 ou encore 'FL-100\ 

5 Comme autre compose fluore pouvant entrer dans la composition des corps lipophiles 
liquides ou huiles fluores, on peut notamment citer les polyethers fluores de formule (II) 
suivante : 

R6 - (CF2-CFR3-CF20)p - (CFR4-CF2-0)q - (CFR5-0)r - R7 (II) 

10 

dans laquelle : 

- R3 & R6 represented, de mani^re independante Tun de I'autre, un radical monovalent 
choisi parmi -F, -(CF2)n-CF3, et -0-(CF2)n-CF3, 

- R7 represente un radical monovalent choisi parmi -F et -(CF2)n-CF3, 
1 5 - avec n allant de 0 & 4 inclus, 

- p allant de 0 £ 600, q allant de 0 £ 860, r allant de 0 £ 1500, et p, q et r 6tant des 
entiers choisis de manure A ce que la masse moieculaire en poids du compost soit va 
de 500 £ 100000, de preference entre 500 £ 10000. 

De tels composes sont notamment d6crits dans le brevet EP-A-1 96904. 

20 

Parmi les produits commerciaux utilisables dans la presente invention comme compose 
fluore, on peut citer les Fomblins de la societe Montefluos, et les Demnum S de la 
societe Daikin Industries. 

25 On peut egalement citer, comme composes fluores susceptibles d'etre utilises dans le 
cadre de la presente invention, les alcanes fluores, tels que les perfluoroalcanes et les 
fluoroalcanes en C2-C50, et notamment ceux en C5-C30, tels que la perfluorodecaline, 
le perfluoroadamantane et le bromoperfluorooctyle et leurs melanges. 

30 A ces huiles polaires, on peut associer des huiles apolaires en faible quantite (de 0 £ 
20 % et notamment de 0 £ 10 % en poids) des huiles apolaires selon Invention sont en 
particulier les huiles siliconees telles que les polydimethylsiloxanes (PDMS) volatils ou 
non, lineaires ou cycliques, liquides £ temperature ambiante ; les polydimethylsiloxanes 
comportant des groupements alkyle, alcoxy ou ph6nyle, pendant et/ou en bout de chafne 

35 siliconee, groupements ayant d 2 £ 24 atom s de carbone ; les silicones ph6nyl6es 
comme les phenyl trimethicones, les phenyl dimethicones, les phenyl trimethylsiloxy 
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diphenylsiloxanes, des diph6nyl dimethicones, les diphenyl methyldiph6nyl trisiloxanes, 
les 2-phenyl6thyl trimethylsiloxysilicates ; les hydrocarbures lineaires ou ramifies d'origine 
synthetique ou minerale comme les huiles de paraffine, volatiles ou non volatiles, et ses 
derives, la vaseline, la lanoline liquide, les polyd6c6nes, le polyisobutene hydrog6n6 tel 

5 que le Parteam, le squalane ; et leurs melanges. De preference, les huiles structures, et 
plus specialement celles structures par les polyamides et en particulier ceux de 
formules (I) ou les polyurethanes ou les polyurees ou les polyur6es-urethanes, sont des 
huiles apolaires et plus specialement une huile ou un melange d'huiles du type 
hydrocarbons d'origine min6rale ou synthetique, choisies en particulier parmi les 

10 hydrocarbures notamment les alcanes comme I'huile de parl6am, les isoparaffines 
comme I'isododecane et le squalane et leurs melanges. Avantageusement, ces huiles 
sont associees £ une ou plusieurs huiles de silicones phgnylees. 

De preference, la phase grasse liquide contient, au moins une huile non volatile choisie 
15 en particulier parmi les huiles hydrocarbonSes d'origine min6rale, v6g6tale ou 
synthetique, les esters ou ethers de synthase, les huiles de silicone et leurs melanges. 

La phase grasse liquide totale represents en pratique, de 5 & 99 % du poids total de la 
composition, de preference de 20 £ 75 %. 

20 

La phase grasse liquide de la composition selon I'invention contient, en outre, au moins 
un solvant votatil, a savoir un ou plusieurs solvants volatils. 

Par "solvant volatiP, on entend au sens de I'invention tout milieu non aqueux susceptible 
25 de s'evaporer au contact de la peau ou des I6vres en moins d'une heure, & temperature 
ambiante et pression atmosph6rique. Le ou les solvants volatils de Invention sont des 
solvants organiques et notamment des huiles cosm6tiques volatiles, liquides & 
temperature ambiante, ayant une pression de vapeur non nulle, & temperature ambiante 
et pression atmospherique, allant en particulier de 10* 3 £ 300mm de Hg et de preference 
30 superieure £ 0,3mm de Hg. 

Selon I'invention, ces solvants volatils facilitent, notamment, I'application de la 
composition sur la peau, les I6vres ou les phanSres. Ces solvants peuvent 6tre des 
solvants hydrocarbon6s, des solvants silicones comportant 6ventuellement des 
35 groupements alkyle ou alkoxy pendants ou en bout de chatne silicon6e ou un melange 
d ces solvants. De preference, ces solvants ne sont pas des monoalcools & au moins 7 
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atomes de carbone. 

Comme solvant volatil utilisable dans 1'invention, on peut citer les huiles de silicones 
5 Iin6aires ou cycliques ayant une viscosity & temperature ambiante inferieure & 8 cSt et 
ayant notamment de 2 d 7 atomes de silicium, ces silicones comportant 6ventuellement 
des groupes aikyle ou alkoxy ayant de 1 & 10 atomes de carbone. Comme huile de 
silicone volatile utilisable dans I'invention, on peut citer notamment Poctamethyl 
cyclotetrasiloxane, le decam£thyl cyclopentasiloxane, le dod£cam6thyl 
10 cyclohexasiloxane, I'heptamethyl hexyltrisiloxane, I'heptamethyloctyl trisiloxane, 
I'hexamethyl disiloxane, l'octam£thyl trisiloxane, le d£cam6thyl tetrasiloxane, le 
dod6cam6thyl pentasiloxane et leurs melanges. 

Comme autre solvant volatil utilisable dans I'invention, on peut citer les huiles volatiles 
15 hydrocarbonees ayant de 8 & 16 atomes de carbone et leurs melanges et notamment les 
alcanes ramifies en C 8 -Cie comme les iso-alcanes (appeiees aussi isoparaffines) en Cr 
C 18 , I'isododecane, I'isodecane, l*isohexad£cane et par exemple les huiles vendues sous 
les noms commerciaux d m lsopars" ou de Permetyls, les esters ramifies en C 8 -C ie comme 
le nfeopentanoate d'iso-hexyle et leurs melanges. Ces solvants peuvent 6ventueilement 
20 §tre melanges aux huiles de silicone volatiles. De preference, le solvant volatil est choisi 
parmi les huiles volatiles hydrocarbonees ayant de 8 £ 16 atomes de carbone et leurs 
melanges. 

On peut aussi utiliser des solvants volatils fluorfes. 

25 

De preference, on utilise I'isododecane (Permetyls 99 A), les isoparaffines en C$-de 
(Isopars L, E, H), leurs melanges, eventuellement associes au cyclopentasiloxane ou au 
decamethyl fetrasiloxane. 

30 Ces huiles volatiles represented notamment un taux massique de 5 e 97,5 % par rapport 
au poids total de la composition, de preference de 10 & 75 % et mieux de 15 d 45 %. De 
facon generate, la quantite de solvant volatil est utilis6e en une quantite suffisante pour 
obtenir des proprietes de sans transfert. Cette quantite sera adapfee par I'homme du 
metier en fonction de I'intensrte des proprietes de sans transfert recherch6es. 
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Additifs 

La composition de 1'invention peut comprendre, en outre, tout additif usuellement utilise 
dans le domaine concern^, choisi notamment parmi les matures colorantes, les 
5 antioxydants, les huiles essentielles, les conservateurs, les parfums, les charges, les 
cires, les produits pdteux a temperature ambiante, les neutralisants, les polymfcres 
liposolubles ou dispersibles dans le milieu, les actifs cosm6tiques ou dermatologiques 
comme par exemple des Emollients, des hydratants, des vitamines, des acides gras 
essentiels, des filtres solaires, des anti-radicaux libres, les dispersants comme 1'acide 
10 poly(12-hydroxystearique), et leurs melanges. Ces additifs peuvent 6tre presents dans la 
composition a raison de 0 & 20% (notamment de 0,01 & 20 %) du poids total de la 
composition et mieux de 0,01 £ 10%. Avantageusement, la composition content au 
moins un actif cosm6tique ou dermatologique. 

15 La composition de 1'invention peut, en outre contenir comme additif une phase aqueuse 
contenant de Peau eventuellement 6paissie ou g&rftee par un 6paississant ou un g^lrfiant 
de phase aqueuse et eventuellement des composes miscibles £ Peau. 

Bien entendu I'homme du metier veillera d choisir les 6ventuels additifs compl6mentaires 
20 et/ou leur quantity de telle manure que les proprtetes avantageuses de la composition 
selon I'invention ne soient pas ou substantiellement pas, att6r6es par I'adjonction 
envisage. 

La composition selon I'invention peut se presenter sous la forme d'une composition 
25 teint6e dermatologique ou de soin des matidres k6ratiniques comme la peau, les Idvres 
et/ou les phandres, sous forme d'une composition de protection solaire ou d'hygifcne 
corporelle notamment sous forme de produit deodorant ou d6maquillant sous forme de 
stick. Elle peut notamment §tre utilis6e comme base de soin pour la peau, les phandres 
ou les fevres (baumes d Ifevres, protegeant les I6vres du froid et/ou du soleil et/ou du 
30 vent, crfeme de soin pour la peau, les ongles ou les cheveux). 
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La composition d invention peut ggalement se presenter sous la forme d'un produit 
colors de maquillage de la p au, en particuli r un fond de teint, pr6sentant 
§ventuellement des proprtefes de soin ou de traitement, un blush, un fard d joues ou d 
paupteres, un produit antt-cerne, un eye-liner, un produit de maquillage du corps ; d 
5 maquillage des Idvres comme un rouge d tevres, pr6sentant 6ventuellement des 
proprtetes de soin ou de traitement ; de maquillage des phaneres comme les ongles, les 
cils en particulier sous forme d'un mascara pain, les sourcils et les cheveux notamment 
sous forme de crayon. 

10 Bien entendu la composition de I'invention doit etre cosm6tiquement ou 
dermatologiquement acceptable, & savoir contenir un milieu physiologiquement 
acceptable non toxique et susceptible d'etre appliqude sur la peau, les phaneres ou les 
tevres d'Stres humains. Par cosmetiquement acceptable, on entend au sens de 
I'invention une composition d'aspect, d'odeur, de goflt et de toucher agr6ables. 

15 

Avantageusement, la composition contient au moins un actif cosmetique et/ou un actif 
dermatologique et/ou au moins une matidre colorante. GrSce & Tassociation d*au moins 
un solvant volatil et d'au moins un polymdre de masse moteculaire moyenne en poids 
inferieure £ 1000, tels que d£fini pr6c6demment, on obtient un ptegeage des actifs et des 
20 matidres colorantes presents dans la composition, permettant de les maintenir la ou ils 
ont 6t6 appliqufes, d savoir les fevres, la peau ou les phandres comme les fibres 
k6ratiniques, apr6s evaporation du ou des solvants volatils, et de limiter leur transfert ou 
red§pdt sur un support different de celui sur lequel ils ont 6t6 appliques. 

25 La matiere colorante selon I'invention peut §tre choisie parmi les colorants lipophiles, les 
colorants hydrophiles, les pigments et les nacres habituellement utilises dans les 
compositions cosmetiques ou dermatologiques, et leurs melanges. Cette mature 
colorante est g6n£ralement pr6sente £ raison de 0,01 £ 50 % du poids total de la 
composition, de preference de 5 d 30 %, si elle est presente. 

30 

Les colorants liposolubles sont par exemple le rouge Soudan, le D&C Red 17, le D&C 
Green 6, le p-carot6ne, I'huile de soja, le brun Soudan, le D&C Yellow 11, le D&C Violet 
2, le D&C orange 5, le jaune quinoteine, le rocou. lis peuvent representor de 0,1 d 20 % 
du poids de la composition et mieux de 0,1 & 6 %. 
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Les pigments peuvent §tre blancs ou colons, mineraux et/ou organiques, enrobes ou 
non. On peut citer, parmi les pigments mineraux, le dioxyde de titane, 6ventuellement 
traite en surface, les oxydes de zirconium ou de c6rium, ainsi que les oxydes de fer ou 
de chrome, le violet de manganese, le bleu outremer, 1'hydrate de chrome et le bleu 
5 ferrique. Parmi les pigments organiques, on peut citer le noir de carbone, les pigments 
de type D & C, et les laques & base de carmin de cochenille, de baryum, strontium, 
calcium, aluminium. Les pigments peuvent representer de 0,1 £ 50 % et mieux de 2 £ 
30 % du poids total de la composition, s'ils sont presents. 

10 Les pigments nacres peuvent etre choisis parmi les pigments nacres blancs tels que le 
mica recouvert de titane ou d'oxychlorure de bismuth, les pigments nacr6s colons tels 
que le mica titane avec des oxydes de fer, le mica titane avec notamment du bleu 
ferrique ou de I'oxyde de chrome, le mica titane avec un pigment organique du type 
pr6cit6 ainsi que les pigments nacres £ base d'oxychlorure de bismuth, lis peuvent 

15 representer de 0,1 £ 20 % du poids total de la composition et mieux de 0,1 £15 %, s'ils 
sont presents. 

La composition peut, en outre contenir, au moins une charge (une ou plusieurs) en vue 
d'obtenir un produit mat, ce qui est notamment recherche pour les fonds de teint et en 

20 particulier, pour les fonds de teint ou crdme de jour pour personnes £ peau grasse. Par 
"charge", on entend toute particule solide £ temperature ambiante et pression 
atmospherique, utilis6e seule ou en association ne reagissant pas chimiquement avec 
les difterents ingredients de la composition et qui sont insolubles dans ces ingredients, 
m£me lorsque ces ingredients sont pontes £ une temperature sup6rieure & la 

25 temperature ambiante et notamment & leur temperature de ramollissement ou leur 
temperature de fusion. Ces charges inertes presentent des temperatures de fusion au 
moins superieure £ 170°C et mieux superieure £ 200°C. Elles peuvent 6tre absorbantes 
ou non, c'est-£-dire capables en particulier d'absorber les huiles de la composition ainsi 
que les substances biologiques secr6t6es par la peau. De preference, ces charges ont 

30 un diametre apparent allant de 0,01 £ 150 ^m de preference de 0,5 £ 120 urn et mieux 
de 1 £ 80 pm. Un diametre apparent correspond au diametre du cercle dans lequel 
s'inscrit la particule eiementaire selon sa plus petite dimension (epaisseur pour des 
lamelles). 

35 L s charges utilisabl s dans la composition selon invention p uv nt etre minerales ou 
organiques, lamellaires, spheriqu s ou oblongues. On peut citer le talc, le mica, la silice, 
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te kaolin, les poudres de polyamide comme le Nylon® (Orgasol® de chez Atochem), les 
poudres de poly-p-alanine, de polyethylene, d polymere acrylique et notamment de poly 
methacrylate de methyle (PMMA) comme celui vendu par Wackherr sous la reference 
Covabead LH-85 (granulomere 10-1 2pm) ou de copolymers d'acide acrylique 
5 (Polytrap® de Dow Corning), les poudres de polytetrafluoroethyiene (T6flon®), la 
lauroyMysine, le nitrure de bore, I'amidon, les microspheres creuses polym6riques telles 
que cedes de chlorure de polyvinylidene/acrylonitrile comme I'Expancel® (Nobel 
Industrie), les micro spheres creuses polym6riques (Tospearl® de Toshiba, par 
exemple), le carbonate de calcium pr6cipit£, le carbonate et 1'hydro-carbonate de 
10 magnesium, I'hydroxyapatite, les microspheres de silice creuses (Silica Beads® de 
Maprecos), les microcapsules de verre ou de c6ramique, les particules de polyester et 
leurs melanges. Ces charges peuvent etre traitees en surface notamment pour les 
rendre lipophiles. 

15 La composition peut eventuellement contenir une ou plusieurs cires pour ameiiorer la 
structuration sous forme de stick, bien que cette forme rigide puisse dtre obtenue en 
rabsence de cire. Une cire, au sens de la presente invention, est un compose gras 
lipophile, solide d temperature ambiante (25°C), d changement d'etat solide/liquide 
reversible, ayant une temperature de fusion sup6rieure £ 45°C et mieux superieure a 

20 55°C pouvant alter jusqu'e 200° C, et pr6sentant a l'6tat solide une organisation 
cristalline anisotrope. La taille des cristaux est telle que les cristaux diffractent et/ou 
diffusent la lumiere, conferant £ la composition un aspect trouble, plus ou moins opaque. 
En portant la cire £ sa temperature de fusion, il est possible de la rendre miscible aux 
huiles et de former un melange homogene microscopiquement, mais en ramenant la 

25 temperature du melange £ la temperature ambiante, on obtient une recristallisation de la 
cire dans les huiles du melange. C'est cette recristallisation dans le melange qui est 
responsable de la diminution de la brillance dudit melange. Aussi, avantageusement la 
composition contient peu ou pas de cire, et notamment moins de 5 % de cire. 

30 Les valeurs de point de fusion correspondent, selon Pinvention, au pic de fusion mesuree 
par la methode "Dynamic Scanning Colorimetry" avec une mont6e en temperature de 5 
ou10°C/min. 

Les cires, au sens de la demande, sont cedes gen6ralement utilisees dans les domaines 
35 cosmetique t dermatologique ; elles sont notamment d'origine naturelle comme la cire 
d'abeilles, la cire de Carnauba, de Candellila, d'Ouricoury, du Japon, de fibres de liege 
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ou de canne i sucre, les cir s de paraffine, de lignite, les cires microcristallin s, la cire 
de lanoline, la cire de Montan, les ozokerit s, les huiles hydrogenees comm I'huile de 
jojoba hydrog6nee, mais aussi d'origine synthetique comme les cires de polyethylene 
issues de la polymerisation de rethyiene, les cires obtenues par synthase de Fischer- 
5 Tropsch, les esters d'acides gras et les glyc6rides concrets £ 40°C, les cires de silicone 
comme les alkyle, alcoxy et/ou esters de poly(di)m6thylsiloxane solide £ 40°C. De 
preference, on utilise des cires d'origine synthetique pour des raisons de reproductible 
superieure £ cede des cires d'origine naturelle. 

10 Avantageusement, la composition de I'invention contient, en outre, au moins un polymere 
liposoluble ou dispersible dans le milieu presentant notamment un poids mol6culaire 
moyen de 500 £ 1 000 000 et mieux de 5 000 £ 15 000. Ce ou ces polymeres 
liposolubles contribuent notamment £ augmenter la viscosite et/ou ameiiorer la tenue du 
film. Ces polymeres liposolubles pr6sentent avantageusement une temperature de 

15 ramollissement au plus egale £ 30° C. 

A titre d'exemple de polymeres liposolubles utilisables dans I'invention, on peut citer : les 
polyalkyienes, notamment le polybutene, les poly(meth)acrylates, les alkylcellufoses avec 
un radical alkyl Iin6aire ou ramifie, satur6 ou non en Ci £ C 8 comme rethylcellulose et la 
20 propylcellulose, les polymeres silicones compatibles avec la phase grasse ainsi que les 
copolymeres de la vinylpyrrolidone (VP) et leurs melanges. 

De preference, on utilise les copolymeres de la vinylpyrrolidone, les copolymeres 
d'alc£ne en C 2 a C30 et mieux en C 3 a C22, et leurs associations. A titre d'exemple de 
25 copolymere de VP utilisable dans ^invention, on peut citer le copolymere de VP/ac6tate 
vinyle, VP/m6thacrylate d'ethyle, la polyvinylpyrrolidone (PVP) butyl6e, VP/m6thacrylate 
d f 6thyle/acide methacrylique, VP/eicosene, VP/hexad6cene, VP/triacont6ne, VP/styr6ne, 
VP/acide acrylique/methacrylate de lauryle. 

30 De fa?on preferentieile, non seulement pour les propri6t6s de tenue mais aussi de 
toucher et de consistance du film, on utilise le copolymere PVP/hexad6c6ne ayant un 
poids moieculaire moyen de 7000 * 7500 ou encore le PVP/eicosene ayant un poids 
moieculaire moyen de 8000 £ 9000. 

35 L s polymer s liposolubl s ou dispersibles de la composition de I'invention sort 
avantageusement utilises dans une quantite de 0,01 % * 20 % ( n mati6re active) du 
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poids total de la composition et mieux de 1 % £ 10 %, s'ils sont presents. 

La composition selon rinvention contient, en outre, avantageusement au moins un 
compost gras pdteux & temperature ambiante. Par "corps gras pdteux" au sens de 
5 rinvention, on entend des corps gras ayant un point de fusion allant de 20 £ 55 °C, de 
preference 25 £ 45°C, et/ou une viscosity £ 40 °C allant de 0,1 £ 40 Pa.s (1 £ 400 
poises), de preference 0,5 £ 25 Pa.s, mesur6e au Contraves TV ou Rh6omat 80, 6quip6 
d'un mobile tournant a 60 Hz. L'homme du metier peut choisir le mobile permettant de 
mesurer la viscosity, parmi les mobiles MS-r3 et MS-r4, sur la base de ses 
10 connaissances gen^rales, de mantere £ pouvoir r6aliser la mesure du compost pdteux 
teste. 

Selon Tinvention, on utilise un ou*plusieurs corps gras pdteux. De preference, ces corps 
gras sont des composes hydrocarbonds, eventuellement de type polym6rique ; ils 
15 peuvent egalement etre choisis parmi les composes silicones et/ou fluofes ; il peut aussi 
se presenter sous forme d'un melange de composes hydrocarbon6s et/ou silicones et/ou 
fluor6s. Dans le cas d'un melange de differents corps gras p£teux, on utilise de 
preference les composes pdteux hydrocarbon6s en proportion majoritaire. 

20 Parmi les composes pSteux susceptibles d'etre utilises dans la composition selon 
rinvention, on peut ctter les ianolines et les derives de lanoline comme les lanolines 
acetyiees ou les lanolines oxypropyienees, ayant une viscosite de 18 £ 21 Pa.s, de 
preference 19 £ 20,5 Pa.s, et/ou un point de fusion de 30 & 45°C et leurs melanges. On 
peut egalement utiliser des esters d'acides ou d'alcools gras, notamment ceux ayant 20 £ 

25 65 atomes de carbone (point de fusion de I'ordre de 20 £ 35°C et/ou viscosite £ 40 °C 
allant de 0,1 £ 40 Pa.s) comme le citrate de tri-isosfearyle ou de cetyle ; le propionate 
d'arachidyle ; le polylaurate de vinyle ; les esters du cholesterol comme les triglycerides 
d'origine vegetale tels que les huiles vegetales hydrog6nees, les polyesters visqueux 
comme I'acide poly(12-hydroxystearique) et leurs melanges. Comme triglycerides 

30 d'origine vegetale, on peut utiliser les derives d'huile de ricin hydrog6n6e, tels que le 
"THIXINR" de Rheox. 

On peut aussi citer les corps gras p£teux silicones tels que les polydimethylsiloxanes 
(PDMS) ayant des chaTnes pendantes du type alkyle ou alcoxy ayant de 8 £ 24 atomes 
35 de carbone, t un point de fusion de 20-55°C l comm les stearyl dimethicon s 
notamment ceux vendus par la societe Dow Coming sous les noms commerciaux d 
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Le ou les corps gras pateux peuvent Stre presents a raison de 0,1 £ 60% en poids, par 
rapport au poids total de la composition, de preference £ raison de 1-45% en poids et 
5 encore plus pr6ferentiellement £ raison de 2-30% en poids, dans la composition, s'ils 
sont presents. 

La composition selon I'invention peut Stre fabriqu6e par les proced6s connus, 
generalement utilises dans le domaine cosmetique ou dermatologique. Etle peut 6tre 

10 fabriquee par le procede qui consiste £ chauffer le polymere au moins £ sa temperature 
de ramollissement, £ y ajouter le ou les composes amphiphiles, les matieres colorantes 
et les additifs puis £ melanger le tout jusqu'£ I'obtention d'une solution claire, 
transparente. On ajoute alors, au melange obtenu, apres abaissement de la temperature 
le ou les solvants volatils. Le melange homogene obtenu peut alors 6tre couie dans un 

15 moule approprie comme un moule de rouge £ levres ou directement dans les articles de 
conditionnement (boitier ou coupelle notamment). 

L'invention a encore pour objet une composition de fond de teint ou de rouge £ levres en 
stick contenant au moins une phase grasse liquide continue comprenant au moins un 
20 solvant volatil, la phase grasse liquide etant structure par au moins un polymere non 
cireux conferant £ la composition ('aspect d'un solide deformable, eiastique, de durete 
allant de 30 £ 50 g, en ('absence de cire. 

Avantageusement cette composition de rouge £ levres ou de fond de teint en stick 
25 contient un additif choisi parmi les composes gras p£teux £ temperature ambiante, les 
polym6res liposolubles et leurs melanges, tels que definis pr6cedemment. Le polymere 
non cireux est de preference un polymere dont le squelette comporte des motifs 
hydrocarbones £ heteroatome, tel que d6fini pr6cedemment 

30 Plus preferentiellement, la composition est un fond de teint. 

L'invention a encore pour objet un precede cosmetique de soin, de maquillage ou de 
traitement des matieres k6ratiniques des etres humains et notamment de la peau, des 
levres et des phaneres, comprenant ('application sur les matieres k6ratiniques de la 
35 composition notamment cosmetique telle que definie ci-dessus. 
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[.'invention a aussi pour objet ('utilisation de {'association d'au moins un soivant volatii t 
d'au moins un compose polymerique de masse moieculaire moyenne en poids inferieure 
a 1000, comprenant a) une partie polaire ayant au moins deux motifs de repetition 
carbon6s comportant au moins un groupement apte £ former des interactions hydrog6ne 

5 avec le corps lipophile, ce groupement comprenant au moins un heteroatome, et b) au 
moins une partie lipophile comportant une chaine carbon6e £ au moins quatre atomes de 
carbone ou une chaine siliconee comportant au moins deux atomes de silicium, dans 
une composition cosmetique ou pour la fabrication d'une composition physiologiquement 
acceptable, pour diminuer le transfert et/ou le d6p6t de traces d'un film de ladite 

10 composition, applique sur les matieres k6ratiniques, sur un support mis au contact dudit 
film et/ou augmenter la tenue dudit film. Ce film est, en outre, non gras, I6ger et/ou 
confortable. Le compose polymerique et le corps lipophile liquide sont tels que definis 
pr6c6demment. 

15 ^invention a aussi pour objet ('utilisation d'au moins un compos* polymerique de masse 
moieculaire moyenne en poids inferieure £ 1000, comprenant a) une partie polaire ayant 
au moins deux motifs de repetition carbon6s comportant au moins un groupement apte £ 
former des interactions hydrog£ne avec le corps lipophile, ce groupement comprenant au 
moins un heteroatome, et b) au moins une partie lipophile comportant une chaine 

20 carbon6e £ au moins quatre atomes de carbone ou une chaine siliconee comportant au 
moins deux atomes de silicium, dans une composition cosmetique ou pour la fabrication 
d'une composition physiologiquement acceptable, solide, contenant un corps lipophile 
liquide, pour diminuer le toucher gras ou huileux de ladite composition. 

25 invention a aussi pour objet un proc6d6 cosmetique pour diminuer le transfert et/ou le 
d6p6t de traces d'un film d'une composition physiologiquement acceptable, applique sur 
des matures k6ratiniques vers un support mis au contact dudit film et/ou pour augmenter 
la tenue dudit film, consistant d introduire dans la composition ('association d'au moins un 
soivant volatii et d'au moins un compose polymerique de masse moleculaire moyenne en 

30 poids inf6rieure £ 1000, comprenant a) une partie polaire ayant au moins deux motifs de 
repetition carbones comportant au moins un groupement apte £ former des interactions 
hydrog6ne avec le corps lipophile, ce groupement comprenant au moins un heteroatome, 
et b) au moins une partie lipophile comportant une chaine carbon6e & au moins quatre 
atomes de carbone ou une chaine siliconee comportant au moins deux atomes de 

35 silicium. Le compose polymerique t le corps lipophile liquide sont tels que definis 
pr6c6demment. 
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Uinvention st illustr6e plus en detail dans les exemples suivants. Les pourcentages sont 
donnes en pourcentage massique. 

5 Exemple 1 : Fond de teint anhydre solide 

Crayvallac SF 
Cyclopentasiloxane 
Octyldod6canol 

Pigments (oxyde de fer brun, jaune) 
1 0 enrobes st6aroy I g lutamate d'aluminium 
Polym6thacrylate de m6thyle 

Le fond de teint est non gras, non collant. II n'exsude pas d temperature ambiante et 
pr6sente de bonnes proprtetes de non-transfert, de tenue et de non-migration, propri6t6s 
15 comparables, selon les experts, a celles obtenues avec un rouge d I6vres sans transfert 
de rart anterieur contenant des r6sines de silicone, des cires et des huiles de silicones 
volatiles mais avec des propri6t6s de non-dess6chement et un aspect poudreux original. 

Exemple 2 : Fond de teint anhydre solide 



20 Crayvallac SF 8 % 

Cyclopentasiloxane 31 ,53 % 

lsodod6cane 35,47 % 
Pigments (oxyde de fer brun, jaune) 

enrobes st6aroyl glutamate d'aluminium 10 % 

25 Polym6thacrylate de methyle 15 % 



Le fond de teint pr6sente les m§mes proprtetes que celles de I'exemple 1. 

Exemple 3 : Fond de teint anhydre solide 

30 Crayvallac SF 

Ph£nyltrim6thicone 
Octyldod6canol 

Pigments (oxyde de fer brun, jaune) 
enrobes stearoyl glutamate d'aluminium 
35 Polym6thacrylate d m6thyle 



8 % 
31,53% 
35,47 % 

10 % 
15 % 



10 % 
32,94% 
37,06 % 

10 % 
10 % 
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Le fond de teint pr6sente les mfemes proprtetes que celles de Pexemple 1. 



10 



Exemple 4 : Fond de teint anhydre solide 

CrayvallacMT 10 % 

lsodod6cane 38,9 % 

Ph6nyltrim6thicone 31,1 % 
Pigments (oxyde de fer brun, jaune) 

enrobes stearoyl glutamate d'aluminium 10 % 

Tospearl 145A 10 % 

Le fond de teint prteente les mSmes propri6t6s que celles de I'exemple 1. 



Exemple 5 : Fond de teint en Emulsion solide 

CrayvallacSF 12 % 

15 lsodod6cane 24 % 

Octylpalmitate 24 % 

Iso-stearate de sorbitane 4 % 

Ph6nyltrim6thicone 31,1 % 
Pigments (oxyde de fer brun, jaune, rouge et dioxyde de titane) 

20 enrob6s stearoyl glutamate d'aluminium 10 % 

Nylon 5 % 

Eau 19.8 % 

Syulfate de magnesium 0,8 % 

MSthylparaben 0,4 % 

25 

Le fond de teint prfesente les m§mes propri6t6s que celles de I'exemple 1, ainsi que des 
proprtetes de fratcheur i Implication. 

Mode op6ratoire (pour tous les exemples 14 4): 
30 * EmpSter les pigments avec 5 g d'huile non-volatile pour les formules des exemples 1, 
3, 4. Pour I'exemple 2, I'empStage se fait avec 3 g d'isododfecane. Broyer le m6lange au 
broyeur tricylindre ; 

• Ajouter une partie des huiles dans un poSlon chauffe i 1 10 °C ; 

• 10 minut s aprfcs, commencer I'agitation & Taide d'un agitat ur de type Rayneri 
35 (mod6r6e) ; 

• Incorporer la totality du compose polym6rique. Laisser sous agitation pendant 15 min ; 
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* Ajouter le broyat pigmentaire puis agiter 10 min ; 

* R6duire la temperature d 100 °C et ajouter doucement le reste des huiles ; 

* Attendre 15 minutes et incorpor r la totality du polymethacrylate de methyle. Laisser 
tourner 15 min et couler la preparation dans des moules pour former des sticks de fond 

5 de teint. 

Mode operatoire (pour I'exemple 5) : 

* Empdter les pigments 3 g d'isodod6cane. Broyer le melange au broyeur tricylindre ; 

* Ajouter le reste d'iso-stearate de sorbitane, I'octylpalmitate et le reste d'isodod6cane 
dans un poSlon chauffe £ 115 °C ; 

10 * commencer I'agitation a Paide d'un agitateur de type Rayneri (mod6r6e) ; attendre un 
peu et ajouter le Crayvallac SF 

* Apres 10 mn, ajouter le broyat pigmentaire puis agiter 10 min ; 

* Incorporer le nylon. Diminuer la temperature & 90°C. Mettre tout ce melange au 
meiangeur de type Moritz ; 

15 * £ part, preparer I'eau dans un bdcher. Porter la temperature d 100 °C et ajouter 
doucement le sulfate de magnesium et le conservateur (methylparaben). Diminuer la 
temperature £ 80 °C puis ajouter le tout dans le poSlon. 

* Homog6n6iser sous agitation pendant 5 minutes puis couler 

20 Exemple 6 : Rouge & livres en stick 

Phase A 

Crayvallac SF 20 % 



Phase B 

25 Huile de jojoba 30 % 

Iso paraffine hydrog6n6e 30 % 

Phase C 

Pigments (oxyde de fer rouge) 8,66 % 

30 Octyldod6canol 11,34 % 

On broie la phase C avec un broyeur tri cylindre. Paralieiement, la phase A est fondue en 
presence de la phase B. Lorsque le melange AB est limpide, on ajoute la phase C. 
L'ensemble est alors laisse sous agitation, i la temperature de fusion de AB, pendant 45 
35 min, puis couie dans un moule d rouge £ levres en vue de le conditionner dans un 
articl de conditionnement approprie. 
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Le baton de rouge A I6vres obtenu est non collant, non gras, confortable, cr6meux. II a 
6t6 jug6 de propri6t6s cosm6tiques (toucher, aspect) 6quivalentes £ un produit 
commercial "Rouge Absolu", vendu par Lancdme, considere par les experts comme une 
reference en tant que rouge d tevres confortable. Ce rouge a levres de reference 
contient des huiles hydrocarbonges (esters notamment), des cires (au moins 10 %), de 
la glycerine et des pigments. 
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REVENDICATIONS 

1. Composition contenant un corps lipophile tiquide et un compost polym6rique 
5 organique comprenant a) une partie polaire ayant au moins deux motifs de r6p6tition 

comportant au moins un groupement apte & former des interactions hydrog6ne avec le 
corps lipophile, ce groupement comprenant au moins un h6t6roatome, et b) au moins 
une partie lipophile comportant une chaine carbonfce £ au moins quatre atomes de 
carbone ou une chaine siliconte comportant au moins deux atomes de silicium, le 
10 compost polymerique organique ayant une masse moteculaire moyenne en poids 
inferieure d 1 000, le corps lipophile et le compost organique formant un milieu 
physiologiquement acceptable. 

2. Composition selon la revendication 1, caract6ris6e en ce que le groupement apte £ 
15 former des interactions hydrogdne est un groupement amide, carbamate, ur6e, 

thiocarbamate, thiour6e, hydroxyle ou association. 

3. Composition selon la revendication 1 ou 2, caract6ris6e en ce que ledit h6t6roatome 
est Patome d'azote. 

20 

4. Composition selon rune des revendications pr6c6dentes, caract6ris6e en ce que le 
compost organique comprend au moins deux groupements aptes & former des 
interactions hydrog6ne. 

25 5. Composition selon Tune des revendications prec£dentes, caract6ris6e en ce que la 
partie lipophile comporte au moins un groupement fonctionnel ou rfeactif . 

6. Composition selon Tune des revendications pr6c6dentes, caract6ris6e en ce que la 
partie polaire comprend au moins deux azotes qui sont sous forme de liaisons : 
30 O 

II 

. amide, soit - C - N (R) - avec R = H ou alkyle en d d C50 et mieux de d A C40. 

O O 
35 II II 

. ur6thane, soit - O- C- NH- ou thiocarbamat , soit - S-C-NH- 
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O 0 0 

II M M 

. ur6e, sort - NH- C- NH, ou biuret - NH - C - N(R) - C - NH - ou thiouree, avec R 
5 un radical alkyle lingaire ou ramiftee ayant de 1 d 50 atome de carbone et mieux de 

2*40. 

7. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracteris6e en ce que la 
partie lipophile comporte une chaine alkyle ou alcoxy, Iin6aire ou ramifi6e pouvant 

10 presenter des insaturations et/ou des cycles, ayant de 8 £ 60 atomes de carbone et 
mieux de 12 d 40 atomes de carbone. 

8. Composition selon Tune des revendications pr6c£dentes, caract6ris6e en ce que la 
partie lipophile comporte une chaine siliconee du type polyorganosiloxane, comportant 

15 eventuellement des radicaux alkyle ou alkoxy en d £ et mieux en C e & C 24 ou des 
radicaux ph6nyle. 

9. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que le 
compose organique comprend au moins deux parties lipophiles situfees de part et d'autre 

20 de la partie polaire. 

10. Composition selon Tune des revendications pr6c6dentes, caracterisee en ce que les 
motifs sont des motifs amide. 

25 11. Composition structure contenant au moins un corps lipophile liquide structure par 
au moins un potyamide de masse moieculaire moyenne en poids inferieure £ 1 000, 
comportant a) un squelette polymerique ayant au moins deux motifs de repetition amide, 
et b) au moins une chaine carbon6e pendante et/ou au moins une chaTne carbonee 
terminate eventuellement fonctionnalisees, ayant au moins quatre atomes de carbone, 

30 ces chalnes etant liees A ces motifs amide, ce corps lipophile et ce polyamide formant un 
milieu physiologiquement acceptable. 

12. Composition selon la revendication precedente, caracterisee en ce que le polyamide 
comporte deux chain s carbone ssitu6esd part et d'autres d s motifs amide. 

35 
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13. Composition selon la revendication 11 ou 12, caracteris6e en ce que les chaines 
carbonees comportent de 8 d 60 atomes de carbone et mieux de 12 & 40 atomes de 
carbone. 

5 14. Composition selon Tune des revendications 8 4 11, caract6ris6e en ce que les motifs 
amide sont au nombre de deux. 

15. Composition selon Tune des revendications pr6c6dentes, caract6ris6e en ce que le 
compost polym6rique organique ou le polyamide r6sulte de la polym6risation d'une 

10 diamine comportant un radical alkyle Iin6aire ou ramifi6e ayant de 1 4 50 atomes de 
carbone et mieux de 2 & 40 atomes de carbone avec au moins un monacide 
carboxylique comportant un groupe alkyle de 8 d 60 atomes de carbone. 

16. Composition selon la revendication pr6c6dente, caract6ris6e en ce que la diamine 
15 est choisie parmi I'6thyl6ne diamine, la propylene diamine, le 1,6-diamino hexane, le 

cyclohexane diamine, I'isophorone diamine, la 2 m6thyl-1,5 pentane diamine, le 1,12- 
diamino dodfccane, la ph6nyi6ne diamine. 

17. Composition selon la revendication pr6cedente, carad6ris6e en ce que la diamine 
20 est I'6thyl6ne diamine. 

18. Composition selon Tune des revendications 15 4 17, caract6ris6e en ce que le 
monoacide carboxylique comporte au moins un groupement hydroxyle. 

25 19. Composition selon Tune des revendications 15 & 18, caract6ris6e en ce que le 
monoacide carboxylique comporte au moins un groupe ester d'acide carboxylique ayant 
un groupe alkyle en C e 4 C M , notamment en Ci 2 A C40. 

20. Composition selon Tune des revendications 15 4 19, caract6ris6e en ce que le 
30 monoacide carboxylique est choisi parmi les esters de monoacides aliphatiques mono 
hydroxytes insatur6s tels que les esters de I'acide ricinoteique ; les esters de monoacides 
aliphatiques mono hydroxytes Iin6aires satur6s tels que les esters de I'acide lactique, le 
palmitate d'6thyl 2 hexyle, les esters de I'acide 12-hydroxy octad6canoTque ; leurs 
melanges. 

35 
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21. Composition selon Tune des revendications pr6c6dentes, caract6ris6e en ce qu le 
compost polym£rique organique ou le polyamide r' suite de I'amidification d'un 
triglyceride par une diamine 6ventuellement en presence d'un monoacide carboxylique 
en C12 & Caq. 

5 

22. Composition selon la revendication 21, caract6ris£e en ce que le monoacide 
carboxylique est I'acide 12-hydroxystearique et le triglyceride un triglyceride d'acide gras 
hydroxy^ ayant de 12 & 30 atomes de carbone. 

10 23. Composition selon Tune des revendications pr6c6dentes, caract£ris£e en ce que le 
corps lipophile liquide est choisi parmi les composes hydrocarbon£s suivants : 

- les huiles v&g&tales hydrocarbon6es d forte teneur en triglycerides constitu6s d'esters 
d'acides gras et de glycerol dont les acides gras peuvent avoir des longueurs de chaines 
variees de C 4 & C 24 , ces demieres pouvant dtre lineaires ou ramifiees, satur6es ou 

15 insaturees ; ces huiles sont notamment les huiles de germe de bl6, de mais, de 
tournesol, de karite, de ricin, d'amandes douces, de macadamia, d'abricot, de soja, de 
coton, de luzeme, de pavot, de potimarron, de sesame, de courge, de colza, d'avocat, de 
noisette, de pepins de raisin ou de cassis, d'onagre, de millet, d'orge, de quinoa, d'olive, 
de seigle, de carthame, de bancoulier, de passiflore, de rosier muscat ; ou encore les 

20 triglycerides des acides caprylique/caprique ; ; 

- les huiles de synthese ou esters de synthase de formule R 5 COORe dans laquelle R 5 
represente le reste d'un acide gras lineaire ou ramifie comportant de 1 & 40 atomes de 
carbone et Re represente une chalne hydrocarbon£e notamment ramifiee contenant de 1 
£ 40 atomes de carbone £ condition que R 5 + R« soit £ 10, comme par exemple I'huile de 

25 Purcellin (octanoate de cetostearyle), I'isononanoate d'isononyle, le benzoate d'alcool en 
C« £ C 15f le myristate d'isopropyle, le palmitate d'6thyl 2-hexyle, l'isost£arate 
d'isostearate, des octanoates, decanoates ou ricinoieates d'alcools ou de polyalcools ; 
les esters hydroxyles comme le lactate d'isost£aryle ( le malate de di-isostearyle ; et les 
esters du penta6rythritol ; 

30 - les ethers de synthese ayant de 10 d 40 atomes de carbone ; 

- les alcools gras en C 8 £ C2e comme I'alcool oieique ; 

- leurs melanges. 

24. Composition selon Tune des revendications prec6dentes, caract6ris6e en ce que le 
35 corps lipophile liquid st choisi parmi les composes silicones suivants : I s huiles 
siliconees liquides & temperature ambiante, I s polysiloxanes modifies par d s acides 
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gras, des alcools gras ou des polyoxyalkylenes; les silicones fluor6es liquides ; les 
triglycerides des acides caprylique/caprique, les huiles de silicones lineaires ou cycliqu s 
ayant une viscosity d temperature ambiante inferieure d 8 mm2/s et ayant notamment de 
2&7 atomes de silicium, ces silicones com porta nt eventueliement des groupes alkyle ou 
5 alkoxy ayant de 1 £ 10 atomes de carbone et leurs melanges. 

25. Composition selon Tune des revendications pr6c6dentes, caract£ris6e en ce que le 
corps lipophile liquide est choisi parmi les composes silicones suivants : les 
polydimethyisiloxanes (PDMS) liquides d temperature ambiante, Iin6aires, les 

10 ph6nyltrimethicones, les phenyl trimethylsiloxy diph£nylsiloxanes, les diph6nyl 
dimethicones, les diphenyl methyldiph6nyl trisiloxanes, les 2-ph6ny!6thyl 
trim£thyIsiloxysilicates liquides, eventueliement substitu6s par des groupements 
aliphatiques et/ou aromatiquesou par des groupements hydroxyle, thiol et/ou amine ; les 
dimethicones copolyols, les alkylmethicones copolyols ; les triglycerides des acides 

15 caprylique/caprique, I'octamethyl cyclotetrasiloxane, le d6camethyl cyclopentasiloxane, le 
dodecamethyl cyclohexasiloxane, I'heptamethylhexyl trisiloxane, I'heptamethyloctyl 
trisiloxane, I'hexamethyl disiloxane, I'octamethyl trisiloxane, le d6cam6thyl tetrasiloxane, 
le dodecamethyl pentasiloxane et leurs melanges. 

20 

26. Composition selon Tune des revendications pr6c6dentes, caracterisee en ce que le 
corps lipophile liquide est choisi parmi les composes fluor6s suivants : les composes 
fluorosilicon6s, les polyethers fluor6s et/ou les alcanes fluor6s. 

25 

27. Composition selon Tune des revendications pr6c6dentes, caracterisee en ce que la 
composition contient au moins une huile non volatile choisie en particulier parmi les 
huiles hydrocarbon6es d'origine min6rale, v£g6tale ou synthetique, les esters ou ethers 
de synthase, les huiles de silicone et leurs melanges. 

30 

28. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que la 
composition contient une phase grasse liquide qui repr6sente de 5 & 99 % du poids total 
de la composition, de preference de 20 & 75 %. 

35 29. Composition selon la revendication prec6dente, caracterisee en ce qu I compose 
lipophile liquide r pr6sente tout ou partie de la phase grasse liquide. 
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30. Composition selon Tune des revendications pr6c6dentes, caract6ris6e en ce que la 
composition contient, en outre, au moins un solvant volatil. 



5 31. Composition seton la revendication pr6cedente, caracterisSe en ce que le solvant 
volatil est choisi parmi les solvants hydrocarbones, les solvants silicones comportant 
6ventuellement des groupements alkyle ou alkoxy pendants ou en bout de chafne 
silicons et les melanges de ces solvants. 

32. Composition selon la revendication pr6c6dente, caract6ris6e en ce que le solvant 
volatil est choisi parmi les huiles de silicones lindaires ou cycliques ayant une viscosity d 
temperature ambiante inferieure & 8 cSt et ayant notamment de 2 £ 7 atomes de silicium, 
ces silicones comportant 6ventuellement des groupes alkyle ou alkoxy ayant de 1 d 10 
atomes de carbone, les huiles volatiles hydrocarbon6es ayant de 8 & 16 atomes de 
carbone et leurs melanges. 

33. Composition selon Tune des revendications 30 d 32, caract6ris6e en ce que le 
solvant volatil est choisi parmi l'isodod£cane, les isoparaffines en Ct-Cu, leurs melanges, 
feventuellement assoctes au d£cam£thyl tetrasiloxane ou au cyclopentasiloxane. 

20 

34. Composition selon Tune des revendications 30 & 33, caract6ris6e en ce que le 
solvant volatil est utilise en une quantity suffisante pour obtenir des propri6t6s de sans 
transfert. 

25 35. Composition selon Tune des revendications pr6c6dentes, caract6ris6e en ce qu'elle 
contient, en outre, au moins une mattere colorante. 

36. Composition selon la revendication pr6c6dente, caract6ris6e en ce que la matifere 
colorante est choisie parmi les colorants lipophiles, les colorants hydrophiles, les 

30 pigments, les nacres et leurs melanges. 

37. Composition selon la revendication 35 ou 36, caracterisfee en ce que la mature 
colorante est pr6sente & raison de 0,01 & 50 % du poids total de la composition, de 
pr6f6rence de 5 £ 30 %. 



10 



15 



35 
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38. Composition selon Tune des revendications pr6c6dentes, caract'ris6e en ce qu'elle 
contient au moins un additif choisi parmi I'eau, les antioxydants, les huiles essentielles, 
les conservateurs, les parfums, les charges, les cires, les composes gras pSteux d 
temperature ambiante, les neutralisants, les polym£res liposolubles ou dispersibles dans 

5 le milieu, les actifs cosmetiques ou dermatologiques, les dispersants, et leurs melanges. 

39. Composition selon Tune des revendications pr6c£dentes, caracterisee en ce qu'elle 
contient au moins une charge inerte. 

10 40. Composition selon Tune des revendications pr6c6dentes t caracterisee en ce qu'elle 
se presente sous forme d'un gel rigide, et notamment de stick anhydre. 

41. Composition selon I'une des revendications prec£dentes, caracterisee en ce qu'elle 
se presente sous forme d'une Emulsion solide. 

15 

42. Composition selon Tune des revendications pr6c£dentes, caracterisee en ce qu'elle 
se presente sous forme de mascara, d'eye-liner, de fond de teint, de rouge £ tevres, de 
blush, de produit deodorant ou demaquillant, de produit de maquillage du corps, de fard 
£ paupieres ou a joues, de produit anti-ceme, de shampoing, d'apr6s shampoing, de 

20 protection solaire, de produit de soin du visage ou du corps. 

43. Composition selon Tune des revendications pr6c6dentes, caracterisee en ce qu'elle 
se presente sous forme d'un fond de teint. 

25 44. Proc6d6 cosmetique de soin, de maquillage ou de traitement des matures 
keratiniques des Stres humains, comprenant 1'application sur les matieres keratiniques 
d'une composition cosmetique conforme & I'une des revendications pr6c£dentes. 

45. Utilisation de ('association d'au moins un solvant volatil et d'au moins un compost 
30 polymerique de masse moieculaire moyenne en poids inf6rieure e 1000, comprenant a) 
une partie polaire ayant au moins deux motifs de repetition carbon6s comportant au 
moins un groupement apte £ former des interactions hydrogfene avec le corps lipophile, 
ce groupement comprenant au moins un h6t6roatome, et b) au moins une partie lipophile 
comportant une chaTne carbon6e a au moins quatre atomes de carbone ou une chaine 
35 silicon6e comportant au moins deux atomes de silictum, dans une compositi n 
cosmetique ou pour la fabrication d'une compositi n physiologiquement acceptable, pour 
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diminuer le transfer! et/ou le d6p6t de traces d'un film de ladite composition, appliqug sur 
les matter s kgratiniques, sur un support mis au contact dudit film et/ou augment r la 
tenue dudit film. 

5 46. Utilisation d'au moins un compos* polym6rique de masse mol&culaire moyenne en 
poids inferieure d 1000, comprenant a) une partie polaire ayant au moins deux motifs de 
r6p6tition carbon6s comportant au moins un groupement apte £ former des interactions 
hydrogdne avec le corps lipophile, ce groupement comprenant au moins un h6t6roatome, 
et b) au moins une partie lipophile comportant une chafne carbon6e d au moins quatre 
10 atomes de carbone ou une chaine siliconde comportant au moins deux atomes de 
silicium, dans une composition cosmfetique ou pour la fabrication d'une composition 
physiologiquement acceptable, solide, contenant un corps lipophile liquide, pour diminuer 
le toucher gras ou huileux de ladite composition. 

15 47. Utilisation selon Tune des revendications 45 ou 46, caracterisee en ce que la 
composition est anhydre. 

47. Utilisation selon rune des revendications 44 & 46, caract6ris6e en ce que le compos* 
polym6rique est un polyamide comportant deux parties lipophiles situ6es de part et 

20 d'autre du squelette polyamide. 

48. Proc6d6 cosm6tique pour diminuer le transfert et/ou le d6pdt de traces d'un film 
d'une composition physiologiquement acceptable, appliqu* sur des matures k6ratiniques 
vers un support mis au contact dudit film et/ou pour augmenter la tenue dudit film, 

25 consistant d introduire dans la composition 1'association d'au moins un solvant volatil et 
d'au moins un compos* polym6rique de masse moteculaire moyenne en poids inf6rieure 
& 1000, comprenant a) une partie polaire ayant au moins deux motifs de r6p6tition 
carbon6s comportant au moins un groupement apte d former des interactions hydrogdne 
avec le corps lipophile, ce groupement comprenant au moins un h6t£roatome, et b) au 

30 moins une partie lipophile comportant une chafne carbon6e i au moins quatre atomes de 
carbone ou une chaine silicon&e comportant au moins deux atomes de silicium. 
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